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Dr. Hermann Beckmann in 2ehlendorf,Wannseebahn; : V 

Gummimernbran als Scheider fiir Primar- und SekundSrelemente, elektrolytische Zellen, 

Filter u. dgl. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 23. August 1924 ab. 


Fur die gutc Wirksamkcit cincs Schciders 
ist es notwendig, daB er moglichst fcinc 
Porcn enthalt, damit kleinstc StolTtcilc am 
Durchwandcrn gchindert werdcri, fcrncr, daft 
die Anzahl dcr in dem Scheider cnthaltcncn 
Poren moglichst groB ist, damit scirt clektri- 
scher Widerstand gering ist imd cndlich, daB 
er gegen chemischc und elektrolytische Wir- 
kungen widcrstandsfahig ist. Es sind bcispicls- 
weisc Scheider bekannt, die aus Hartgummi 
bestehen, dcren Flachc durch kurze Baum- 
wollfaden, die dcr Stromleitung dienen, durch- 
setzt sind, wobci abcr die so gebildetcn Poren 
nicht eng genug sind, um auf die Daucr 
und mit Sichcrheit ein Durchwandcrn von 
kleinen Teilen zu vcrhindern, zumal die Baunv 
wollfaden sich hcrauslosen. WcWrr werden 
Scheider in Form von Hartgumnu- ohrcn mit 
vielcn schr engen Schlitzcn gebaut, die wo hi 
das Durchtretcn feiner Massetcilo verhindem 
und gegen elektrolytische Wirkungen widcr- 
standsfahig sind, die aber dem Strom ver- 
haltnismaBig hohen Widerstand entgegenset- 
zen. Endlich sind Scheider aus sehwammfor- 
migem Kollodium vorgeschlagcn, die allcr- 
dings Poren von hochster Feinhcit und groB- 
ter Zahl besitzen, so daB in der Tat der clck- 
trische Widerstand gering ist und feinMe 
mcchanische Teile zuriirkgchaltcn werden, die 
sich aber in ihrem BaustoiT nicht als ge- 
nugend widcrstandsfiihig erwiesen haben, weil 
die Cellulose des Scheiders an dessen posi- 


tiver Scitc zersetzt wird. Das . gleichc gilt 
fiir die als Scheider viel benutzten Holzbrctt- 
chen. 35 

Diese Nachteile werden durch den 
Scheider nach vorliegender Erfindung ver- 
micden, indem da fiir als BaustoiT schwamm- 
formiges Gummi verwendet wird, welches 
durch Gerinnen von Latex oder aus Gummi- 40 
losungcn als Gel erzcugt und welches von 
unendlich vielcn und so fcinen Poren, daB 
ihr Durchmesser etwa in dem Gebiete kollo- 
idaler GroBen lieg% durchzogen ist. Gurnmi- 
scheidcr diescr Art halten auch die feinstcn 45 
StolTtcilc zuriick, setzen dem clektrischcn 
Strom und dem Flussigkeitsaustausch nurschr 
gcringen Widerstand entgegen, sind gegenubcr 
der oxydierenden Wirkung des SaucrstofTcs 
sowie gegeniiber den mcisten chemischen 5° 
Agenzien von hochster Widcrstandsfiihigkeit 
und zcichnen sich zudem durch hohc Elasti- 
zitat und ZerreiBfestigkeit aus. 

AuBer als Scheider sind solche Gummi- 
membrancn auch als Filter fiir allgemeine 55 
chemischc Zwecke gut geeignct. 

Diese hochporoscn Scheider lass en sich 
auch impragnieren, derart, daB sich mit ihrem 
Einbau im Blcisammlcr gleichc aufbessernde 
Wirkung, wie sic den Holzbrettclu.n eigen 6o 
ist, crziclcn liiBt : zu die..*, m Zwecke konncn 
die Porcn mil Hnlzcxtrnkt. Phenol t>. dgl. ge- 
trankt werden. 

Der vorliegcndc Scheider kann in jeder 
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belicbigen Form in clas Element eingebaut 
werden, dcrart, dall or die Plane ganz oder 
teilweisc umhullt. 
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Pat e n t - An s p r V. c 11 e: 


i. Gummimembran als Scheidcr fur Pri- 
mar- und Sekundarclcmcnte, clektrolytischc 
Zellen, Filter u. dgl., dadurch gckcnnzcich-- 
net, daB sie aus schwammformigem, durch 
Gerinrien von Latex oder aus Gummilosun- 


Xen als Gel gewonncnem Gummi bestrht, 
und cin von uncndlich viclcn, aufkrst 
feinen Porcn, deren Durchmcsscr etwa in 
dem Gebicte kolloidaler ; GroBcn licgt, 15 
durchsetztes Gebilde darsteilt. . ; 
v 2. Scheidcr Inach Anspruch 1, dadurch 
gckcnnzeichnct; daB seine Poren mit cincr 
Losung von Holzextrakt, Phenol o.dgl. gc- 
trankt sind, : : damit bci dcr Verwendung. 20 
im Bleisammler- auf die negativen Platten 
.cine aufbessernde* Wirkung ausgeiibt wird. : ; 
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